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.(54) Verfahren zur Hersteiiung stof f schliissiger Glas-Gias-, 

Gias-Glaskeramik- odor GlasXer£ndk-Gleskaramik-Verbindungen 
ohne . Zv/ischenschicht ' 


(;>?) Fij.r die Kerstcilung von Glas-Glas-, Glas-Glaskerarr.ik- odr-r 
Gxaskerajnik-GlaskeraiTiik-Verbindungon soil ein Verfahren geschaffen 
v:oi\.-an,. mifc derr. die no'cwandigo Qualitiit.sreproduzierbarkeit im " ' 

'tochnologischen -ProzeB bsim Verbinden von 33auteilen aur Glas, 
insbesondeire aus optischem Glas^ oder Glafjkeramik err^ich^- wlrd. 
Die Erfindung lost die Aufgabe, die Verbindungen herzustellen, ohne ' 
exne Zwischonschicht 2u verwenden una ohne die ootischsn Eigsnschaf ten 
der GiSser zu verschlechtern. Dies wircl errcicht', inderr. die 
Fagefl^Ic-hen der Bauteile in BerQhrung oobracht v;erden und 
nachfclg . -.d unter Vakuum oder SchutzatnosphSre. bei eisier 
Tezr.psratu- :,der in einem Teniperaturintervall unterhalb der 
Trans formations tempera tur der GiSser bzv;.. der Erweichuncsteiir.i^eratur 
der Glaskeramikan ein SchweiSdruck aufgebracht v;ird, der in> 
wesentlichen senkrecht z-a den zu varbindenden Oberfliichen v.'irkt. 
Die- Verbindungsbildung erfolgt durch Austausch von lonen in der* 
Ve r b in d ung s z on e . 
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Verfahren zur Herstellung stoffschlUssiger Glas-Glas-,: Glas-Glas- 
keramik- Oder Glaskeraaik-Giaskeraaik-Verbindungen ohne Zwischen- 
schicht .... 

h) AnTTendungsgebiet der Erfiadung 

Die Et^findang betrifft eiu Verfahren zur Herstellung stoffschlUssiger 
Glas-Gias-9 Glas-Glaskeramik- oder Glaskei^amik-Glaskeramik-Verbindungen 
ohne Zw*ischei2schicht oder Zvyischenglas^ Mit dem erf iadungsgemaUen 
Verfahren kbnnen insbesondere Gegenstande aus optischenj" Glas ver** 
bundcn v/crdcn* 

c) Charaktoristik der bekannten technischen Losungen 

Es ist bekannt, Gegenstaade aus Glas odor Glaskerainik durch Fiige- 
verfahren v/ie Kleben^ Iotezi$ GasschvreiBen^ Laserschweifiec, Kitten^ 
Kleuuuen und Cif fusionsschTirexQon mit ZT/ischeiischichten zu verbinden* 
Die Verbindungsbildung erfolgt hier mcist unter Zusatz von Zr/ischen^ 
glasern oder Zwischenschichten sowie bei don mechanischen Fugever*- 
fahron durch Verbinduagseleaaencte. Diese Verfahren haben teil>7eiso 
den Naolxteil^ daO sie die Glasgegenstande nur brtlich begrenzt er*- 
T/armen und dadurch Spannungen im Glas erzeugen, zum anderen bringen 
Zwischenschichten und Zwischenglaser Verschlechterungen der optischen 
Eigenschaften und schlieBlich kbnnen solche Verfahren fertigungs- 
verfahrenstechnische Schwierigkeiten mit sich bringen* 

c-:} Ziel der Erfindung 

Es ist das Ziel dor Erfindung, die notwendige Qualitatsreproduzier- 

barkeit im techno logischen ProzelJ beiia Verbinden von Gcgenstanden 

aus Glas, insbesondere aus optischen) Glas odor Glaskeramik zu erreichen* 
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e) I}c.rlc£;uni;j dcs \7o.'cns dor r:.\-ri:-:c:ur.r; 

Der Erfindung iierr:; die Aur^cbc 2:un,':.n:n<-Ze< eia Ycr.f ahr-on cat- ; 

din: si;cf f schilissl as--^.. GIi;.::^(;^lc:i;kcr^nilc- 
Oder Giao!-cr^Ulik^•-Glc<skor^•::^k"Vcvu;lndl:.::^rc::l 

horgcsteilt v;erdori Izoiu'iczij gL.:^ ddc; ontir>c;h<^;ri Ei^v^riSChaftcn der 

Erfiudungsseniafi rirc dio Au^/vcbo dc.duirc^. ^0101:^5 daS die zu ver- 
bipdcL^-dcn Otcrfiachci: dor GGgcr;iL-tcLr..dc ir* 3oi-;-.r.run;2 gebx^ucht ivci^den 
uad r-achfcl^c2:d untcr Vckuun odo:? Schut:;;cti;::.spharo bci einer Teni«. 
pcrr-tur oder in cinom Tcr:pcrc:turir;to-n'r«ll unterhalb dex** Triuisfor-- 
a:a-uicastcr.:::cratur dcr Glac;er b'/.;r.-, de.v £rv;o:lchtu;£stcninGratur dor 
GlaskerariiikGn ein 5clu7eil]dr::ck auigebr^coht v/ird., dG:<^ Sti v/esent- 
lichen scr:I:rocIit den zu ve::bir-dc;nd<rj: Gberirriaohen wirhte 1*^3 
Vakuuin oder die Scliu.tza vccsviihairc, die ?e:::v;er':.tur und dcr Dru:ch 
uorden auf rocIxt<ii^kc^i*icn5 bis die Vorbiadunivcbilduii^^: erfol^t isto 
Dio Vorbiudur-2Gbildu::^- de:.^ bcidc:. -?v:;7c-:?artrie:? er:?oi<fi dabex durch 
Aust&usch vor: lo r^cn in dei^ Vcrbir*di:n:i:3so::v7 bc:i I'^-nipc^raturcr: unter- 
halb dcr Tr&risfcrr.a,tior;£;ten;ncrc^-iur dor Glas'cr b:;:;v*. der ll'^vciohvx.r^rj*-^ 
tcninercitur dor Gia;;;;:orcj^a:i;-cn, Die Vcrbir::Jiin^:;r;bi\c:un// orCol£:t ohnc 

D^-s orfiridunrijs-'eraa^c; Vorfa^hrcn GZ^:.-^^Iicht die Vcrbind;in:^ von gleioben 
Oder vevschiadeiien Giasartcn cdcr Glc^skerarzxkor 9 in:::be£;cndcr'e die 
Vcrbindu:::^ :::viGch£a Glas und Gl::.s?-.crciuik^' VortcilliaStosn/eise 
xvorden die su vcrbiadondcu Obor:?li:i.cl:-on doi" 'Gorazistap.de zar 
Srsiciuiifj eirior f[:^ die Vcrbinduv;^s:^:Lld;::i22 ^lioni^^ieto::: Gberf iacbeii-. . 
quaii-iiit einer Ofcor^I^^c^.c;::.bc^^bG.itu^;;2: --beh^-ndlutv^ untorzo^ren^ 
In ciiicv bosc-aclcr^on A;;£x::hr;:::/j5forru dcr Drfi-;du^^j "i/ird als 

f) Au3fubrut:^sboi^;pic;l 

Anhand eines Ausfuhru:;^£;boispxois \7ird dio I2rfindc;vr; nahor er- 

Die Obarflachea si;a;?.fi-- Gy.a£:'ccu-:cll£; die cui- dc;:. G-Ieravti:?. 
Ba £p 66V^43 unci Ba L? .•5S5/516 bcs-.;ehoii; v.-oi'dca poixeri tiud 
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Glasteutsiia auf eiue; 2o:::pc return voa ?63^iC crrUrxi*- Dc;.boii ^^ird 
haitca^' Ar*s Chi 5; ofienci erfolgt die AfcI:uulK,n>5: d&r Toxl.^ mit einer 
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Srfindungsanspruch . 

1» Verfahren zur Hersteiluns stoff schiussiger Glas-Gias-^j Glas- 
. Glaskcra^nik- oder Glaskorartik*«GlaskeraLiiic--Verbindungcn ohae 
Zwischcuschicht odor 2vischenr;;lasj golceanzeichnet dadurch, 
daS die su vei-biixdendca Ober-flEchea der Gogenstandc ia Be- 
riihruns gebracht ^erdcn ui:d nachfoiger^d ucter Vakuum oder 
Schutsatmosphare bci eiaer Teriperatur oder in eineia Tczaperatur** 
interval! unterhalb der Transfor^ffiations-tosiperatur der Glaser 
bzw. der Enreichungstenzperatur dor Gl ask era-nil: en ein im we- 
sentlichen senkrocht zu don zu verbindenden Oberflachen 
7/irkender SchT/oiCdruck auf^-ebracht wird und Schutzatmos- 
phare^ Tempera-Our und Druck auf rechterhaltan Tirerdcn, bis 
die Verbindunssbildung erfolgt ist. 

1.1. Verfahroa nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch^ daB gleicbe 
Oder verschiedene* Glasarten oder Glaskeramiken untereinander 
verbundeu Tzerden, 

1»2. Verfahren hach den Punktca 1* und 1*1., gekennzeichnet 

dadurchj dali die zu verbiiidondcn Oborfiuchon der Gc£?:cni; l^indc 
zur Ei-ziolung oluor i'Ur UAo Verb.Uaun^r?.;i)iiciufi/r gcolguoicn 
Oberfiachcnqualitat eiaer Oborflachcnbearbeitung und -behand- 
, lung unterzogen v/orden. • * 

1»3. Verfahren nach don Punkten 1. bis 1.2j gelcennzeichnet 

dadurchp daC als Schutzataiospharo insbesondere ateospharischa 
luft verwendet wird»" 
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